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PATENTAMSPRtlOHE 

1. Absorptionsmasse bestehend im wesentlichen aus 

einer Mischung eines Salzes eines Acrylsaure - 
polymerisats und Guarangummi Oder Alginat oder 
Xanthangummi oder Mischungen dieser Verbindun— 
gen, wobei das Verhaltnis des Acrylsaurepoly -- 
merisats zu den anderen Verbindungen in der 
GroBenordnung von 5 : 95 bis 95 : 5 liegt. 



2. Absorptionsmasse nach Anspruch 1 $ dadurch ge - 

kennzeichnet, dafl als Salz eines Acrylsaurepo- 
lymerisats Natrium-, Kalium- oder Ammoniums alze 
von linear en Polyacrylsauren, verzweigten Poly- 
acrylsauren, teilweise hydro ly si er ten Polyacryl- 
amiden, teilweise verseiften Poly acrylsauree stern 
und Mischpolymerisate von Acrylsaure und Cellulose 
oder Starke oder Mischungen dieser Verbindungen 
verwendet werden. 



5* Absorptionsmasse nach Anspruch 1, dadurch gek nn- 

zeichnet, daB als Alginat ein Alkali- oder Erdal- 
kalisalz iner Alginsaure od r Mischungen djerselben 
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verwendet werden. 



4. Absorptionsmasse nach Ansprucli 1 $ dadurch 

gekennzeiclinet, daB das Gewichts verbal tnis 
der beiden Bestsndteile 30 ; 70 bis 70 : 30 
betragt. 



5* Damenbinde, dadurcb gekennzeicknet , daB sie 

mindestens eine Lage einer Absorptionsmasse 
nacb Ansprucli 1 enthalt. 



6* . Windel, dadurcb gekennzeicbnet v daB sie 

mindestens eine Scbicht einer Absorptions- 
masse nacb Ansprucli i enthalt. 



7» Damenbinde nacb Ansprucli 5 f dadurcb gekenn- 

zeichnet, daB die Henge der Absorptionsmasse 
0,1 bis 5*0 g betragt. 



8. Vindel nacb Ansprucli 6 t dadurcb gekennzeichnet , 

daB die Menge der Absorptionsmasse 0,1 bis 5,0 g 
betragt. 
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ABSORFEIONSMATERIAL 



Die vorliegende Erfindung bezient sich auf ein Absorptions- 
material, das aus der Kombination eines Aery lpolymeri sat s 
vom sauren Typ und mindestens einer weiteren Verbindung zu- 
sammengesetzt ist, die aus Guarangummi, Alginaten oder Zan- 
tbangummi bestent. Im besonderen betrifft die Erfindung ein 
Absorptionsmaterial, das ein bemerkenswert nones Fliissigkeit- 
absorptionsvermogen besitzt. 
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Es ist bekannt, daB beim Zus axnme nbringen eines Acrylpolymeri- 
sats vom sauren Typ mit einer wassrigen Flxissigkeit das Mate- 
rial eine erhebliche Flxissigkeitsmenge absorbiert, so daB es 
anquillt und die Form eines Gels annimmt. Das saure Acrylpoly- 
merisat bat zwar eine betrachtlicbe Absorptionswirkung gegen - 
uber Wasser, aber diese Absorptionswirkung ist gegeniiber einer 
wassrigen Elektrolytlosung erbeblich vermindert. 

Es wurde nun gefunden, daS ein ausgezeichneter Effekt binsicht- 

licb der Absorption von wassrigen ITussigkeiten erzielt werden 

kann, ohne Biicksicbt auf die Gegenwart von Elektrolyten in der 

Losung, wenn die absorbierende Masse aus einem sauren Acryl- 

polymerisat in Kombination mit mindestens einer Verbindung zu- 

sammengesetzt ist, die aus Guarangummi,, Alginaten oder OLan- 

thangummi bestelit. Venn dem Absorptionsmaterial mehrwertige 

Metallionen, wie Calcium, Eisen, Aluminium oder dergleicb.en, 

einverleibt werden, wird iiberdies erforderlicbenf alls das 

Absorpt ions vermo gen weiter verbessert. Wenn dieses Absorptions 

material als verfiigbare Vindel oder Damenbinde verwendet wird, 

tritt selbst im Pall unerwartet groBer Mengen von Abfliissen 

oder aucb dann, wenn ein verbal tnism-taBig starker Druck auf- 

die zusammengesetzte Masse bei ibrer Verwendung ausgeubt wird, 

kaum jemals Fliissigkeit aus dem Absorptionsmaterial aus, und 

die Kleidung oder dergleicben wird iiberb.aupt nicbt bescbmutzt . 

DemgemaB konnen Gegenstande, die ausgezeicbnete Absorptions* 

eigenscbaft n besitzen, dadurcb erbalten werden, wenn ein 

...3 
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5 

absorbierende Zusammensetzung gemaB der Erfindung dabei be- 
riutzt wii^d. 

Als Acrylpolymerisat vom sauren Typ, wie es gemaB vorliegender 
Erfindung verwendet wird, konnen beispielsweise Salze von li - 
nearer Polyacrylsaure, Salze von stark verzweigten Polyacryl - 
sauren, Salze von teilweise bydrolisierten Po ly aery 1 ami, den , 
Salze von teilweise verseiften Poly acrylsauree stern und Salze 
von Miscbpolymerisaten von Acrylsaure mit Cellulose, Starke 
oder dergleicben, genannt werden. Als Salze der Acrylsauren 
konnen Alkalisalze wie Natrium, Kalium und Ammoniums alze er- 
wabnt werden. 

Vorzuzieben ist es, daB die gemaB der Erfindung verwendeten 
Salze der Poly acrylsauren ein Molekulargewicbt von 10.000 bis 
10.000.000 aufweisen. Die Salze des teilweise bydroly sierten 
Polyacrylamids besitzen vorzugsweise ein Hydro lysierungsver- 
baltnis von 5 bis 50 %. Die Salze der teilweise verseiften 
Polyacrylsaureester weisen vorzugsweise ein Verseifungsverba.lt- 
nis von 50 bis 100 % auf . Die Comonomeren, wie Cellulose und 
Starke, werden vorzugsweise in einem Mengenverbaltnis von 0,01 
bis 2 Molen auf 1 Mol der Acrylsaure angewendet. 

Als zweiter Bestandteil, der gemaB vorliegender Erfindung ange- 
wendet wird, konn n beispielsweise Alginate, Xantbangummi und 
Guarangummi, erwabnt werden. Bei dem Xantbangummi bandelt es 

...4 
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sich um Poly saccharide, die durch Xanthomonas campestris her- 
gestellt werden und in der Hauptsache aus D-glucose, D-mannose, 
und D—glucuronsaure bestehen, von denen angenommen wird, daB 
sie ein Molekulargewicht von mindestens 10 6 besitzen; bei dem 
Guarangummi handelt es sich um Polysaccharide, die aus EiweiB- 
fraktionen von Samen von Leguminosen gewonnen sind, von denen 
anzunehmen ist, daB sie in der Hauptsache aus Galactomannan 
bestehen und ein Molekulargewicht von etwa 200.000 bis 300.000 
besitzen. Diese Substanzen konnen in Porm einer Mischung von 
zwei oder mehreren derselben Verwendet werden. 

Als Alginate konnen beispielsweise Alkalisalze, wie Natrium- 
oder Kalium- oder Erdalkalisalze , wie Magnesium und Calc^ium, 
oder Mischungen derselben verwendet werden. 

GemaB vorliegender Erfindung ist es vorzuziehen, daB das Ge - 
wichtsverhaltnis des Acrylpolymeren zum Pf lanzengummi in der 
GroBenordnung von 5 : 95 bis 95 : 5, insbesondere im Verhaltnis 
50 : 70 bis 70 : 30 liegt. 

Die Menge der Mischung der beiden Bestandteile , die dem Gegen- 
stand wie einer austauschbaren Windel oder einer Damenbinde 
einverleibt werden, liegt vorzugsweise bei 0,1 bis 5,0 g. 
GemaB vorliegender Erfindung konnen keimtStende Mittel oder 
dergl ichen gewiinschtenf alls dem Absorptionsmaterial beigefiigt 
werd n. 

♦ • • 5 
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Die vorliegende Erfindung soil nun im einzelnen unter Bezug- 
nabme auf die folgenden erlauternden Beispiele bescbrieben 
werden. 

BEISPIEL 1 

5 g einer Miscnung eines Natriums alzes eines teilweise bydroly- 
sierten Miscnpolymerisats aus Starke und Acrylamid, das im 
folgenden als "Na-SAA" bezeicbnet wird, und Natriumalginate 
werden in ein nicnt-gewebtes Tucb einer GroBe von 5 cm x 10 cm 
eingescnlossenj diese Probe wird 10 Minuten in 500 ccm eines 
kunstlicnen Harns eingetaucnt, der aus 2,0 % Harnstoff, 1 % 
Kochsalz, 0,1 % Calciumchlorid und 0,1 % Magnesiumchlorid, 
sowie entionisiertem Vasser bestand; die Probe wurde $0 Minuten 
bei Zimmertemperatur in der Luft aufbewabrt, und dann wurde die 
Menge der absorbierten Fliissigkeit gemessen. Ebenso wurde die 
Menge der absorbierten Fliissigkeit gemessen, nacbdem eine Be- 
lastung von 4-5 g/cm 2 3 Minuten auf die Probe ausgeiibt worden 
war. Die ernaltenen Ergebnisse sind aus Tabelle 1 ersichtlicb. 
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BEISPIEL 2 

Pferdeblut wurde mit einer Gescbwindigkeit von 10 ccm/Minute 
aus einer Pipette mit einem Of fnungsdurcnmesser von 2 mm auf 
den Mittelteil einer Damenbinde aufgetropft, die ein Ifatrium- 
salz einer stark verzweigten Polyacralsaure (Na-PAA) uid 
Kalium-Calciumalginat mit einem Calciumersatz vernal tnis von 
20 % enthielt; das gleicbe gescbab mit einer ublicben Damen- 
binde, die das gleicbe Gewicbt und die gleicbe Form wie die 
oben-angewendete aufwies, aber keine Verbindung gemaB der 
Erfindung entnielt. Die Gesamtmenge des Blutes, die aufgetropft 
war, venn das Tucb mit Blut gesattigt war, wurde gemessen. Es 
wurden die in Tabelle 2 angegebenen Eesultate erbalten. 
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Wie aus den bei den Beispielen 1 und 2 erzielten Eesultaten 
•ersicntlich ist, 1st das Absorptionsvermogen des Absorptions- 
.materials gemaB vorliegender Erfindung deutlicb verbessert, 
und das Absorptionsmaterial der vorliegenden Erfindung bat 
eine ausgezeicbnete Absorptionekraft* das Austreten der aufge- 
saugten Fliissigkeit erfolgt selbst unter Anvendung ausseren 
Druckes nicbt. 



Fig. i 



ist ein zentraler Querscbnitt einer Windel 
gemaB der Erfindung. 
Fig. 2 ist ein zentraler Querscbnitt einer Damenbinde 

gemaB der Erfindung. 



BEISPIEL 3 

Eine Windel der in Fig.i dargestellten Struktur vurde berge- 
stellt. Im einzelnen wurden zwei Lagen, von denen Qede aus 3 
Sobicbten Kreppapier 2 bestand, iiber und unter eine Mittel- 
scbicbt 3 gelegt, die aus einer Miscbung von 0,5 B *ines Na- 
triumsalzes eines 30%-bydrolysierten Poly aery lamids und 0,5 g 
Natriumalginat bestand. Die Zusammensetzung wurde3 an drei Sei- 
ten von einem Vinylbarzblatt 4- umbullt, wabrend die Oberseite 
mit einem nicbt-gewebten Tucbe 1 zur Bildung einer Windel 
bedeckt wurde. 



BEISPIEL 4 

Eine Damenbinde der in Fig. 2 dargestellten Struktur vmrde 
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bergestellt; dim einzelnen wurden zwei Lag n 3, von denen jede 
aus einer Pulvermiscbung von 0,3 g eines Ammoniumsalzes einer 
verzweigten Poly aery lsaure und 0,3 g von Natrium-Galciumalginat 
mit einem Calciumersatzverhaltnis x>n 10 % bestand, zwiscben 
zwei Scbichten Kreppapier 2 gelegt. Die Zusammensetzung wurde 
auf ein Vinylharzblatt 4 aufgelegt und mit einem nicbt-gewebten 
Tuclxe 1 zur Herstellung einer Damenbinde bedeckt, 

BEISPIEL 5 

1 g einer Miscbung eines Natriumsalzes eines teilweise hydroly- 
sierten Graft-Mi scbpolymeris at s aus Starke und Acrylamid, im 
folgenden als "Na-SAA K bezeiebnet, sowie Guarangummi vurde in 
ein nicbt-gewebtes (Pucb einer GroBe von 5 cm x 10 cm einge- 
scblossen; diese Probe wurde 10 Minuten in kiinstlicben Urin 
eingetaucbt, der aus 2,0 % Harnstoff, 1,0 % Natriumcblorid, 
0,1 % GalciumchJ-orid und 0,1 % Magne siumclxlorid , Rest entio- 
nisiertes Vasser, bestand. Die Probe wurde 30 Minuten bei Zim- 
mertemperatur an der Luft aufbewahrt; dann wurde die Menge der 
absorbierten STiissigkeit bestimmt. Ebenso wurde nacb einer 
Belastung der Probe wabrend 3 Minuten mit 45 g/cm 2 die Menge 
der absorbierten Flussigkeit in gleicber Weise bestimmt. 
Die erlxaltenen Besultate sind aus Tabelle 3 ersicbtlicb. 
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BEISPIEL 6 

Pferdeblut wurde mit einer Geschwindigkeit von iO ccm /Minute 
aus einer Pipette mit einem Of fnungsdurchmesser von 2 mm auf 
den Mittelteil einer Damenbinde gemaB vorliegender Erfindung 

aufgetropft* die 0 f 5 g des Natriumsalzes einer verzweigten 
Polyacrylsaure (Na-PPA) und 0,5 g Guarangummi entbielt. Das 
gleicbe gescbab mit einer bandelsiiblicben Damenbinde, die das 
gleicbe Gewicbt und die gleicbe Form wie die obige besaB, aber 
keine Zusammensetzung gemaB der Erfindung entbielt. Es wurde 
die Flussigkeitsmenge gemessen, die auf die Probe aufgetropft 
war, wenn die Probe mit Blut gesattigt war. Die erbaltenen 
Ergebnisse sind aus Tabelle 4 ersichtlicb. 
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BEISFIEL 7 

5 g einer Mischung eines Natriumsalzes eines teilweise hydro ly. 
sierten Mischpolymerisats aus Starke und Acrylamid (im folgen- 
den als^Na-SAA" bezeichnet, und Xanthangummi wurden in ein 
nicht-gewebtes Tuck von 5 cm x 10 cm eingeschlossen, und das 

nicht-gewebte Tuch wurde 10 Minuten in 500 ccm eines kiinstli- 

,aus 

chen Urins eingetaucht, der'2,0 % Harnstoff, 1,0 % Natrium- 
chlorid, 0,1 % Calciumchlorid und 0,1 % Magnesiumchlorid, 
fiest entionisiertes Wasser, bestand. Die Ftobe wurde 30 Minu- 
ten an der Luft bei Zimmertemperatur aufbewahrt, worauf die 
Menge der absorbierten Pliissigkeit bestimmt wurde. Ebenso 

wurde die Menge der absorbierten Flussigkeit gemessen, nachdem 

p 

eine Belastung von 45 g/cm drei Minuten angewendet worden 
war. Die erhaltenen Ergebnisse sind aus Tabelle 5 ersichtlich. 
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BEISPIEL 8 

Pferdeblut wurde mit einer Gescnwindigkeit von 10 ccm/Minute 
aus einer Pipette mit einem Of fnungsdurcbmesser von 2 mm auf 
den Mittelteil einer Damenbinde gernaB vorliegender Erfindung 
aufgetropft, die ein Natriumsalz einer verzweigten Poly aery 1- 
saure (Na-PAA) und Xenthangummi enthielt; das gleicbe gescnab 
mit einer ublicnen Damenbinde, die das gleicbe Gewicbt und 
die gleicbe Form besaB vie die oben-erwahnte* aber keine Mass 
gernaB der Erfindung entbielt. 

Die Gesamtmenge des auf getropften Blutes bei einer Sattigung 
der Binde mit Blut wurde gemessen; es wurden die in Tabelle 6 
angegebenen Re suit ate erbalten. 
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